ENCYCLOPÉDIE  CHIMIQUE
Disposition du four pour deux cuvjzs.
G Gueulard. — g Grille. — t Trous de coulée pour le ferro-aluminium.
Le four est à flamme renversée; les produits de la combustion passent dans un carneau placé sous le sol et qui communique à la cheminée où aboutissent également les carneaux des fours de fusion de la fonderie.
On peut se demander si ce réchauffement des cuves est bien nécessaire, le courant étant capable de produire une température suffisamment élevée, ainsi qu'il est prouvé dans l'emploi du procédé Kiliani, qui ne diffère pas beaucoup du procédé Bernard-Minet. J'ai cru comprendre que la chaleur ainsi produite doit compenser la perte de température résultant de l'emploi de la dérivation. Aussi, peut-on se demander si la dérivation est réellement nécessaire : j'avoue que j'en doute.
Il faut ajouter que pour conserver la température, le dessus des cuves qui affleure exactement à la surface supérieure la maçonnerie du fourneau est couvert avec des briques plates, mobiles, et, de la sorte, il y a réverbération elle bain ne fait pas croûte à la surface comme à Froges.
Fabrication des charbons électrodes.— On malaxe du charbon pulvérisé avec du brai et de l'alumine dans un malaxeur à ciment, puis on le cylindre,, et enfin, on le passe dans un moule à la presse hydraulique. Le moule a une largeur triple d'un électrode et on divise le charbon comprimé à l'aide d'une lame tranchante; ce procédé est plus économique que si le moule n'avait que la dimension exacte d'un électrode.
Le prisme de charbon est représenté en perspective, par la figure ci-dessous :
